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detta. Medlet inneh&ller dels en f lerfunktlonell ally le tor 
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Teknlsk^t omr&de 

5 

F&rellggande uppf inning avser ett medel £Or behandling av 
tra vilket medel penetrerar och polymer iserar i trS och 
^s-tadkommer en dimensionsstabilisering av de1:1:a« 

10 Uppf inningens bakgrund 

Tra har sedan urminnes tider anvSnts som byggnadsmaterial . 
Detta beror inte bara pA tillgangligheten, utan Sven p& 
mycket goda egenskaper som styrka, styvhet: och isolerings- 

15 f5rm4ga. Tra kan latt bearbetas och har myckel: l&g densitet, 
vilket ar en raycket stor fOrdel vid uppfOrandet av latta 
konstruk-tioner . Som alia biologiska material kan tra brytas 
ner av svampar och andra mikroorganismer. TrS tar ocksi upp 
vatten vid direktkontakt med vatten eller ± httg fuktigho: 

20 vilket medfiir att tra kan fOrandra sina dimensioner. Txo k..: 
ocks4 brinna. Virke som anvands £Or barande konstrukt ic r.. ; 
brukar vara speciell utvalt och f Orbehandlat . StOrsta dc lt 
tra anvands idag f5r ytterpaneler. Dessa ar idag inte allr 
behandlade, utan allt skydd till f Ores genom m&lning. 

25 

Ytbehandllng av tra genom m&lning har ocksd iSnga traditio- 
ner. Vegetabiliska oljor (t.ex. linolja) har varit mycket 
framgSngsrika vid ytbehandling . Ett nytt tra behandlas idag 
lampligen fOrst med en grundfarg som best&r av en utspadd 

30 Ittsning av alkyder eller vegetabiliska oljor* Grundningen 
har far avsikt att ge en ytstabilisering och fOrhindra 
dimensionsfOrandringar hos ytskiktet. Efter grundningen 
m&lar man med en tackf arg som innehSller pigment och fyllme- 
del. Tackfargen skyddar under laget fr&n solljusets nedbry- 

35 tande p&verkan och utgOr en dekoration. Det ar ganska uppen- 
bart att det ar grundfargen som ar den viktigaste komponen- 
ten i utvandigt traskydd. TrapentrationsfOrro&gan och dimen- 
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sionss1:abiliserande effekt tillhOr de viktigaste egenskaper- 
na hos en grundfSrg. 

under .e»«e 4ren h« -arKn.asfOrt -nyoket s«rha latex- 

„i„g . La«x«rgar <lr .lljevSnliga produkter man 

^«««a en grundfarg. l.tex£»rger beatir av blnde»edel son, 

utgora av stora molekyler >SO0.0OO Dalton ooh kan dar»ad 

10 inte penetrera tr^. 




^ s«ra voly»an av grundfarger ar Idag 

rada vilke,: utg6r hOg c=b onOdlgt balastning P* "-^^/"^ "^^ 
framtida rasrriWloner kan -an rakna »ed a« s4dana £»rger 
framtiaa r ,.,Mudna Dat finns valdlgt ti produkter 

15 koiBiner att vara ferbjudna. Dex "-n" s4dana 
so. ar vattenbaaerade. Exampal ar alkyde«ul.lonar . S4dana 
:::dl.ar baseras p. e^ulalon av an £«d.gt a^^yd «a„ 
^isk «.l*ylvikt p* 10.000 tllX 50.000 i "^^^ 
£^on».r d* i a«ra droppar och bar begransad «apana.ra 

20 tionsfOrmiga. 

, , 1 «^ «t-i- effektivt: konserverlngsmedel fOr 
Polyetylenglykol ar e« effeKrxvi: ^^-et och 

tr/ Nackdelen ar dock att: del: lakas ut frAn ^^^et och 
IlLraXe. n..s.e ^ela t.den behandlas «ed poIyetyXenglykol . 

Genon. US patenten 3 968 318, 3 912 837 och 4 285 997; DE-A- 
3 7^ 724 samt FR-A-1 507 184 och 2 229 517 ar kant en rad 
ollka poUriserande trahehandlingsmedel , vilka P-e«erar 
ttaet och astadkonuner en dimensionsstabllisering av detta. 
traet ocn as „onomerer, sftsom vlnylpyr- 

30 Medlen baseras p& olika 1:yper av „„wuret:aner samt 

rolidon, akryl- och „«takry Imonomer er , ^"-^^^^^^^^^^^ 
syraanhydrlder och epoxider. Nackdelen med dessa ar att de 
IlnehAlLr organiska lOsningsmedel och/eller kraver strai- 
nings- eller varmebehandling fOr att polynerlsera . 

Prepoly^erer n.ed reaktlva grupper med en molekylvikt mellan 
IoOO-3^^0 och med en lamplig uppbyggnad skulXe kunna utgCra 
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ett bra bindemedel fOr trSpenetrerande grundfdrg. Det ar 
dock svArt att hitta polymerlsatlonsreaktion som sker i 
nMrvaro av vatten och lu£t. 

5 Polyetrar terminerade med akrylater med omattnad eller 
akryla-tpolyuretaner anv^nds idag som reak-tlva bindemedel 1 
UV- ( ul1:ravlolet ) hSrdande lackfdrger. H^rdnlngen sker efter 
Inl tiering med UV straining. Generellt fttrhlndras polymeri- 
sation av akrylater av nSrvaro av syre (^ven luftsyre). Luft 
10 fungerar som Inhibitor. 

Allyletrar bar f&rm&ga att undergi en autooxldatlon vllket 
Inneb^r att ally later oxlderas 1 luften, varvld blldas en 
peroxld. Allyletrar anvdnds f5r att framkalla polymerisation 
15 av t. ex. oro^ttade polyestrar^ alkyder och akry later /met- 
akry later 1 lack. 

Uppf Innlngens andam&l och vlktloaste kSnnetecken 

20 Xndamdlet med fOrellggande uppflnnlng Sr att framtaga och 
anvtoda ett mlljttvanllgt trSbehandllngsmedel som har godo 
trapenetratlonsegenskaper och torkar ( polymerlserar ) utan 
varme- eller strAlningsbehandling . Den skall kunna anvSndas 
utan spadnlng eller efter spSdnlng med vat ten. Tra behandlat 

25 med sAdan grundfarg skall uppvlsa mycket god utomhusbestan-- 
dlghet . 

Detta har enllgt uppflnnlngen Astadkoromlts genom att det 
Inneh&ller dels en flerfunktlonell allyleter och dels en 
30 akrylat- eller metakrylattermlnerad polyeter och/eller en 
akrylat- eller metakrylattermlnerad uretanprepolymer . 

Beskrlvnlng av uppflnnlngen 

35 Det uppflnnlngsenllga trabehandllngmedlet kan anvandas som 
vattenlOsnlng eller dispersion. Tra kan behandlas med grund- 
fargen utan n&gra fOr- eller efterbehandllngar. Medlet har 
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mycket god trapentrationsfOrmaga cx=h torkningen som innefat- 
tar polymersationen sker under n&gxa timmar i nSrvaro av 
luft och eventuell fuktighet. Tramaterial behandlat med det 
uppfinnlngsenliga medlet fir mycket god dimensionsstabilise- 
5 ring beroende p& en "bulknlng" av tramaterialets cellvaggar. 
Den latt tvarbundna polymeren kan inte lakas ut fr4n trSet. 

Den polymeriserande akrylat/metalkrylatterminerade polyetern 
eller polyuretanen baseras fOretrftdesvis p& polyetylenglykol 
10 eller polypropylenglykol , varvid medlet huvudsakligen ger 
sanuna behandlande och konserverande effekt som dessa. 

Den akrylat/roelakrylatteminerade polyetern uppvisar fSret- 
radesvis fiSljande formel: 

H, C = C- C- 0-[ (CH,). - O -]„ C -C - CH, 

X o 

dar ni » 2 - 3 

n - 3 - 100 och fttretradesvis 3-20 
X - H eller CH, 



20 



Med en fikande molekylstorlek fOrsamras 
i tra. 




n 



25 



Den akrylat/metakrylatterminerade polyuretanen uppvisar 
fOretradesvis ffiljande alternative formler 

H " ? f 

N -[ (CH,). - O -]» CH, - N - C -.C - CH, 

I 

30 O = C - X 

C - X dar ro - 2 - 3 

Qu n = 3 - 100 och fOretradesvis 3-20 

X ° H eller CH, 

eller 

35 H, c = C- C- 0 -(polyuretan) - C - <: = CH, 

X O OX 
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varvid polyuretandelen baseras p& polyetylenglykol eller 
polypropylenglykol med en molekylvlkt <5000. 

De allyletrar som anvandes 1 nedanstAende exempel uppvisar 
5 £61Jande formler: 

PAGE 10 (Santollnk XllOO): 
molekylvlkt g/mol 1200 
funktlonalitet mol/mol 10 
10 funktionalltel: mmol/g 8,3 

HO - t CH - CHj - O ]5 CHj • CHa -(O - CHj - CHlg- OH 
CHj CH^ 

? 

15 CH, CH, 

CH CH 
If II 
CH, CH, 



TP 200TE: 
20 molekyl g/mol 1200 

f unktionallte-fc mol/mol 3 

funktlonalltet: mmol/g 2,5 

CH, O -[CHjCH,]^-: CH, - CH = CH, 

H3 C - CH, - C - CH, O -[ CH,CH,0]6- CH,-CH = CH, 
25 CH2O -[CHjCHjO],- CH, - CH = CH, 



35 



TP 30 TE: 

molekylvlkt g/mol 380 
30 funktionalitet mol/mol 3 
funktlonalitet mmol/g 7,8 

CH,0 - CH,CH20 - CH, - CH - CH, 
HjC - CH, - C - CH,0 - CHjCH,© - CH, - CH= CH, 

CHjO - CH,CH,0 - CH, - CH = CH, 



Det huvudsakliga anvandnlngsomrSdet fbr det uppfinnings- 
enllga trabehandllngsmedlet torde vara som grundfSrg, men 
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det kan aven anvAndas fOr 
ring av trS. 



andra andamSl^ t.ex. fOr konserve- 



Uppfinningen kommer i det fttljande att n^rmare beskrivas i 
5 form av nigra utf Oringsexempel , vilka dock inte begran- 
sande fttr uppf inningen. 

Exempel 1 

10 Trabehandlingsmedlet framstaildes genom att 20% av en f ler- 
funktionell allyleter typ Santolink'^XIlOO (Monsanto. Spring- 
field USA) blandades med 80% vikt av en Polyetylenglykol 400 
diakrylat typ Sartomer'^344 (Sartomer USA). Efter inblandning 
tillsattes en katalysator, Nuodure^CK drier (Nuodex Inc, 

15 USA) och en initiator, Benzoylperoxid. 



Sammanfattning av recept: 

Santolink XI 100 
20 Sartomer 344 
Nuocure CK 
Bensoylperoxid 



20.0 g 
80.0 g 
0.3 g 
1.0 g 



Blandningen av allyletern och det reaktiva akrylatet kan 
25 fOrvaras under langre perioder fOrutsatt att luften ute- 
sluts. Fdrvaringsperioden kan fGriangas om blandningen icke 
utsattes f6r ljus. 

Komponenterna kan efter inblandning spSdas med vatten till 
30 30% volym. Spadningen bOr anpassas till en applicerings- 
me tod. Medlet kan anvandas utan spadning. 



Brukstid 
Klibbfri 
35 i 1.5 mm torrfilra 



1- 8 timmar 

2- 12 timmar 



Det nya 



medlet ar lampligt som grundfarg f6r obehandlat 
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(nytt) tra eller gainmalt m41at tra. Gamxnalt m&lat trS bOr 
gttras rent frAn gamla fttrgrester innan en behandling g6rs. 
Tra behandlas lampligt med pensel. Fargen torkar beroende pk 
utomhusteraperaturen och luftfuktigheten p& mellan 2-6 tim- 



mar. 



FOrdelar med den nya grundfargen ilustreras i nedanstiende 



Tabell 1 



Fargtyp Lbsnlngs- Penetration Dimensions- Utomhusegen- 

medel i tra* stablisering** skaper 



15 



Ingen 



Alkyd 



vatten 
lacknafta 



20 



25 



30 



35 



Exempel 1 vatten 



0 mm 

1 mm 
3 mm 



O 

60% 
65% 



D&liga 
DSliga 



* Penetration i tra undersOktes genom att applicera fargcr. 
pa en trabit med fttrsilade kanter. Efter torkningen skivades 
tra bitar i 0.5 mm tunna skikt. Sammansattningen i varje 
skikt understtktes med IR spektroskopi med ATR tillsatsen. 

** Dimensionsstabilisering definieras enligt: 
formal : 

M - (V„ - V,)/V. • 100% 
dar ar volymen hos obehandlat tra efter 
vatten, och Sr volymen hos behandlat 
ponering fttr vatten. 

Exempel 2 

Mindre reaktiva allyletrar kan aven anvandas, vilket dock 
pAverkar torkningstiden. I nedanstiende exempel undersOktes 



exponering t&v 
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8 

ett vattenlOsllgt: system. FCrdelen med ett s&dant system a 
en mycket l&g viskositet och dSrmed mycket bra trapenetra 
tlonsegenskaper . 



Flerfunktionell allyleter typ TP30 (Perstorp AB) 30.0 g 
Trlpropylenglykol diakrylat typ Novamer TPGDA 70.0 g 

(Radcure Specialities Inc., USA) 

0.3 g 

Nuocure CK 

Tert. butylhydroperoxid 1.0 g 

Kan spadas med vatten till 50 volyms-%. 



Filmegenskaper : 
Brukstid 3-10 timroar 
15 Klibbfri 4-12 timmar 
i 1.5 mm torrfilm 



Behandling av tra: 
Som i Exempel 1 

20 

Fttrdelar med grundfargen enligt Exempel 2 illustreras x 
Tabell II. 



Tabell II 

25 



Fargtyp L5sningsmedel Penetration Dimensions- 

i tra stabilisering 



Alkyd Lacknafta 



1 mm 60 % 



30 Exempel 2 Vatten 5 ram 65 % 



Exempel 3 



35 Allyleter typ TP 200 (Perstorp AB) ^ 30.0 g 

Akrylatterminerad uretan typ Ebecryl 4830 70.0 g 

(Radcure Specialties^ USA) 
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Koboltkatalysator typ Servosyn LS 2.0 g 

Tert. bulrylhydroperoxid ^-0 9 



Tabell III 



Fargtyp LOsnlngsmedel Penetration Dimensions- 

i tr& stabilisering 



Alkyd Lacknafta 1 mm 60 % 

Exeihpel 3 Vatten 3 ram 65 % 
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PATENTKRAV 

1 Medel for behandllng av tra, vilket medel penetrerar och 
5 polymerlserar i tra och Astadkommer en dimenslonsstabllise- 
ring av detta, 

kannetecknat darav, 

att det: inneh&llcr dels en flerfunktlonell allyletrer och 
dels en akrylat- eller metakrylatterminerad polyeter och/ 
10 eller en akrylat- eller metakrylat:tern.inerad uretanprepoly- 

mer. 

2. Medel enllgt patentkrav 1, 
kannetecknat darav, 

15 att den akrylat- eller metakryla 

fLt:radesvls baseras pi polyetylenglykol och/eller polyprc 

py lenglykol . 

3. Medel enligt patentkrav 2^ 
^nicannetecknat darav, 

a« el .kryl.^- eXl-r „«Kr,l.«er„inerode poly..ern 

uppvlsar fOljande fonnel 

OX 
u I 

H, C-C-C-O -[(CH,). - Ol„- C - C - CH, 
25 X O 

dar m ■ 2 - 3 

n - 3 - 100 och fCretradesvis 3-20 

X o H eller CH, 

30 

4, Medel enligt patentkrav 1, 
icannetecknat darav, 

a« den .kryl.t- eller ^taRryl.t«r.iner.<le -retenprepo^- 
35 Hen .r beserad pS poly.«len,lykol och/eller polypropy 
lenglykol . 



11 
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5. Medel enligt patentkrav 4, 
kannetecknat darav, 

att den akrylat- eller met:akrylatterlininerade uret:anprepoly- 
meren uppvisar fttljande formel: 



H 



H O 
I II 



O N -[ (CH,). - 0]„- CH, - N - C - C 



"^C ^ dar m - 2 - 3 

^ _ X n - 3 - 100 och f OretrSdesvis 3-20 

CH, X - H eller CH, 



6. Medel enligt patentkrav 1, 
kannetecknat darav^ 

att den akrylat- eller metakrylatterminerade urelanprepoly 
meren uppvisar fttljande formel: 



H, C-C-C-0 -(polyuretan)- C - C 



varvid polyurelandelen baseras pS polyetylenglykol 
polypropylenglykol med en molokylvlkt <5000. 

7 . Medel enligt nAgot eller nigra av f OregSende patentkrav, 
kannetecknat dftrav, 

att det aven inneh&ller en katalysator och/eller Initiator 
fttr polymeriserlngen av den akrylat- eller metakrylattermi- 
nerade polyetern eller polyuretanen . 



